الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


المادة : هندسة مدنية بكالوريا دورة 2022 


الأساة؛ يوبيش قان بتار :2021/10/04 
سلسة تمارين رقم 01 المدة : 2 ساعة 


الشد البسيط » الإنضغاط البسيط » القص البسيط 
الميكانيك التطبيقية : 
النشاط الأؤلة 
1 +أحسق إجهاةةاقضيب فولاذي ذو أبعاد ( 50002)4030 تحت 
2 - نحق من شرط المقاومة علما أن الإجهاد المسموح به 1440kg/cm2‏ = ة. 
3 - أحسب إستط لق[ القضيب علما أن الطول الإ 


النشاط الثاني  :‏ » 


تأثير قوة شد 121 . 


„ E = 2,1x10‘kg/cm? . L = 5 Mm في‎ 


5 


قضيب من الفولاذ طوله 600 معرطئيلقوة شد 106 إذا علمت أن : 9/7 )2,1×10° 1500kg/Cm? . E=‏ =6 „ 
- اح قطر مقطع القضيب | 


النشاط الثالث : 0 


تأكد من مقاومة عمود فولاذي تحت 


رى إنعتقاط لظ . 


= ı660 dan/em? « N = 800 kn « O = 200 mm « o = 180 mm 


النشاط الرابع : 

الرابع 

يخضع حمود لقوى إنضغاط 40 | » 8010 ١=‏ مقطعه مريع الشكل . 
1 - أوجد طول ضلع العمود إذا عبت أن 1048۸/۳7۶ = © . 


ه في هذا العمود علما أن : 088/02 E = 2,5 x10“‏ 


2 - أحسب مقدار الد 


صفحة 1/2 


تابع / لسلسة تمارين رقم 01 / الوحدة 01 / الميكانيك التطبيقية 


يي حيث القطر 2017 = © » نطبق جهد قاطع على طرفي 


ع0 - 1 عع 
النشاط السادس : 


یتم ربط لوح ببراغي يتعرض لقرة 25۸۸ چ۳ عا أن 8م1001/1 T=‏ „ 
م ربط توح براي 2 


اا قطر البرغي ٠‏ 


العفعة 2/2 


الحل الفوذجي لسلسلة تمارين رقم 1 / المندسة المدنية / الميكانيك التطبيقية / الوحدة 01 / مقاومة المواد / بكالوريا 2022 


الميكانيك التطبيقية : 
النشاط الأول : 
1 - حب إجهاد القضيب الفولاذي : 
O=F+S= (12x 10°) + (3*4)‏ 
C= 1000 kg/cm? ٠١‏ 
1 
٠‏ عند التحوباوامن kg d!t‏ نضرب في 10° ( It =10°kg‏ ) , 
* عند التحو ب ل#هين 9507 إلى ٥۳7‏ نضرب في 10-7 (۶ ٠ )۱!٣ ۳10-٥‏ 
3 
2 - التحقق من شاط اللاثاومة : 
لدينا :6 > 6 
ومنه عققة 02م ن/وكا 1440 ) kg/cm?‏ 1000 
3 - حساب إستطالة القضيب : ف 
C= E‏ 


* تقبل الإجابة الكاملة للتلميذ Û fx E‏ 3ه 
عند عدم البرهان عن العلاقة ٠,‏ 5 +02 ب 
»F+S= (AL+L)x*L‏ 
1L = (F*L)+(E*S)‏ 
AL 2 x 102 » 5 x 102) + (2,1 x 10x 3*4)‏ - 


AL = 2,3 cm 


* قنا بتحويل طول القضيب من 759 إلى ٥۳١‏ إذلك ضريا في 102 » و تبقى نفس التحويلات السابقة ٠‏ 
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الحل الفوذجي لسلسلة تمارين رقم 1 / المندسة المدنية / الميكانيك التطبيقية / الوحدة 01 / مقاومة المواد / بكالوريا 2022 


النشاط الثاني : 


مقطع القضيب الدائري لكي يتحقق شرط الإستقرار: 


4 * لدينا من شرط المقاومة ::0 > © 
جع 
مساحة الدائرة : 02 × ( 4 + ) = $ 
و 026 » )4+( | F+‏ 
F+ [ (Ox) +4] sD 0‏ 


ا اا ی > D2‏ 
D> ¥ 8,37‏ 


D 2 2,9 


2 - حساب إستطالة القضيب :© 7 
(Fx*L) +‏ عاك 


8 
AL = ( 10 x 103 x 6 x 102) 


x 106 x 2,92 x) +4 | 
AL = 4,28 


النشاط الثالث : 
1 - التأكد من مقاومة عمود الفولاذ : 
* لديعا من أرط المقاومة :© 072 
مساحة الحلقة : 4 + [(62 - 82 ) *5] = 5 
S= [mx (202-182) [ +4‏ 
*تم تحويل © و 6 من 900 إلى 0 . 
2 59,69 = 5 


يفاره 


الحل الفوذجي لسلسلة تمارين رقم 1 / المندسة المدنية / الميكانيك التطبيقية / الوحدة 01 / مقاومة المواد / بكالوريا 2022 
x 102( + ] ) 59,69 xt) + 4[ > 0‏ 800 ( 
dan/cm? ( 1600 038/02 ia‏ 1340,25 
التلاریل مرا إلى ۸ اضرب في 102 . 
١‏ . 


النشاط الرابع : 


1 - إيجاد طول الود : 
* لديا من يشرط 'المقاوية: 0 > 0 


„x> (80 x 10°) + 0‏ 4 عمود 
x > 28,28 cm‏ رسم توضيخحي عند إحداث قطع في العمود و أخذ مقطع شكله 
تأخذ © 30 = × 
2 - حساب مقدار التشوه : 
(5«ع)+(*لةا) داك 1 
x 102 x 4 x 102 ) + ) 2,5 x 10* x 302(‏ 80 ) = الم 
AL = 0,124 cm‏ 


AL = 1,24 mm 
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الحل الفوذجي لسلسلة تمارين رقم 1 / المندسة المدنية / الميكانيك التطبيقية / الوحدة 01 / مقاومة المواد / بكالوريا 2022 


النشاط الخامس : 
1 - الج اهن يشرط مقاومة البرغي : 
- لديا من شرط المقاومة : 17 5 01 
4 7+7 
x 107) + [ (2x) +4] > 0‏ 10( 
5 
dan/em? ( 900 dan/em 4 ity‏ 318,3 
النشاط السادس : 
- حساب 0 قطر البرغي : 
Sk °‏ المقاومة I:‏ 115 

س ان 

- 4 

1 <1» 3 x [ (r SD?) +4] 
4T > Tyafk r x D2 
2 > 4T + (x 3) 
72 
أ )جدنا‎ 25 x 10°) + ) 100 *35( 
D > 10,30 mm 
م‎ = 20 mm تأخذ‎ 
, ) إلى لاا نضرب في 102 (1 = 10۸ = مما‎ K۸ التحويل من‎ * 
„ Mpa = N/mm? * 


FT f 


